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(g) Verwendung goldarmer Edelmetallegierungen fur Dentalrwecke 

Die Erfindung betnttt goldam^e Edefmetallegierungen fur 
Oentalzwecke. die einen guten Werkstoffverbund zwischen 
MetaflgerOst und Denlalkeramik aufweisen und sich QUtverar- 
beiten lassen sollen. die nicht warmbriichig sind und fch 
insbesondere beim Autbrennen der Keramik nicht verfdrben 
und die zudem auch preiswert sein soHen. Silbefhattige 
Legierungen neigen zu Vertaibungen . der Keramik; nicW 
sSSUial^ Oder gering silberhaltige »f9»f~'^^J" ^^-^ 
briichigteit Uberraschendenweise wurde festgesteilt daB die 
beschriebenen Nachteile nk:ht auftreten. wenn den goldarmen 
Edelmetallegierungen Ratin und/oder mtndestens ernes d^ 
Obergangsmetaae der 4.. 5. und 6. Nebengnippe des penodi- 
scheniystems der Bemente zugesetrt werden. (32 1 1 703) 
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5PATEHTA NSPRtiCHE 

1. Goldanae Bdelmetallegierungen fUr Dentalzwecke, 
insDesondere Aufbreniaegierungen, bestehend aus 
10 Dis 60 ^ Gold, 20 bis 60 ^ PaUadium, 0 bis 
15 55 Silber, 0 bis 10 )t Indium, 0 bis 10 ^ Zinn, 
10 0 bis 5 95 Zink, 0 bis 2 ^ Iridium, 0 bis 2 
Eupfer, 

dad\arob gekeiuizeiobnet, 

dafl sie noch 0,1 bis 5 ^ Platin und/oder 0,05 bis 
2 <f von mindestens einem der tJbergangsmelialle der 
15 4., 5. und 6. Nebengruppe des periodischon Systems 
der El mente enthalten. 




2. Legierungen naoh Anspruch U 

dadurch gokeana ichnet, . ^ „ 

dafl ste neben 30 Ma 50 ^ Gold, 35 Ms 45 9^ Palla- 
dium, 0 bis 15 9S Silber, 0,1 bis 10 ^ Indium. 0,1 
5 bis 10 ?S Zinn. 0 bis 5 ^= Zinlr, 0,05 bis 2 Iri- 
dium, 0,1 bis 2 ?S Kupfer noch 0,1 bis 5 ?f Platin 
uttd/oder O,05 bis 2 55 von mindestens einem der 
ijbergangsia.talle der 4., 5. und 6. Nebengrappe des 
periodiachon Systems der ELemente enthalten. 

10 3. Legierungen nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurcb gekennze ichnet, 

dafl die tJbergangsmetalle Hafnium, Niob, Tantal oder 
Wolfram sind. 
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5 Goldarme Edalmetallegieruagen fttr Jeatalgweoke 

Die Erfindung betrifft golda«ne Edeln»tallegierurieen 
for Dentaleweoke, inslHisondere Aufbr«ml«glerungea, De- 
stehend aus 10 bis 60 Gold, 20 Us 60 ^/^^^-^^^n 
0 bis 15 J6 Silber, 0 bis 10 i IndiuB. 0 bis 10 ft Zim, 
10 0 bis 5 5t Zink, 0 bis 2 Iridium, 0 bis 2 Kupfer. 

Eine in der ZahnheiUnrnde unter der Bs«sichnung -Ito- 
taUkeramik- seit mehreran Jahren ausgettbte Technik 
verwendet vorsugaweiae goldhalUge Edelmetallsgierua- 
gen aus denen naob dem Wachsausachaelzverfaliren Ktoneoi 
15 und'srU ksn ksreastellt werden, auf die ana hli Band 
Dentalkeraaiik aufgebrannt wird. Hierbei muB ewiaeh n 



Krone- ^^.*««B-eise 1>=*<*-^«'^" ^"^.^ 
5 ™d and«rer89lts die Kerealk die Aufgate hat, Jarte 
' Td 4.r -«»omch«. aO^ichet natur^treu 

wieder»ugebon. 

M«amte soldarB. MelmeteUegls^ngeo dl.s.r Art sind 
,„i.,ielBW.iee *er^^ 4 ^ ^^^^ ^5 

Wd!^ uTjte ;o WeO-et^^estandteilea. wie 
Eupfer. Eieen, HUenluB. Zlan, todium mid 2iink. 

Weiterhin Bind Bilterfreie. soXda^ ^'t^'^'^tf 50 
15 ™t geworden. die ^1 30 bis 55^ 0.1*. 30 

^d/.d.r Wtheni^. e»thalten BOllea (M-PS 28 13 813). 

aoldai™ Lesterungen elBd vor ailem wegea des hohea 
20 8^1dp»ia.B e«t«be»B«ert. AXlerdingB au^^i 
g^ldL-en Lesieruageu ^oht ««r dor o^M-nte 
StrkstomerW ers.ielter eelm. Bondcm aucU eine mt 
r.nmohe« «ittel« una Verfal^ durohfUhrbare^Ver- 
!l:U^.teit. .ie B3l»Bt,erBt>i»aiich auoh die Braucl>- 
25 bariceit fUr dentaXen Biasata. 

Bi. geldaxM. l.gier«« na.h der I>B.PS 24 « 4» "tj 
Ihrem yerhttltni8n»aig liohen Silberaateil let »it dem 
i^ell .Bhaftet. daB Bieh die 
La «r«rbt. We Oxide dee Silbere t^ldeajdt den 
30 0:cid«> der KeraMk lHachexide und mren da-it ™ Ver- 
todenmgen d b larMrBrpere in der Keramlk. bo daB ent- 
rer^Uo. Bioht^ ^rone Ma 

der «ltBtrt«n, Oder Buaindee^ die onrtlneeht !lahnfarl,e 
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3. Bade d.B A»f^nnpr.«BB ajii^t 

4 iAdoeh. andere Hacliteilet 

4,r. durch die «^ ailtara - .rfor- 

derlich Bind, um das a*™ m)av>il dee EWtarrens 

15 relcMr»ng«i von ladiun ,a«teaehi8l"". 

^ee aunretende. «P»»«-^ v« K«- 

dem G«B auf . AUerdings .eig« auoh geru* 
tige l*gl.r»n««i dlea. Er..h.l«ung«». 

k.re»tk ». eohaffwi. di. ^ i^beeon- 

dere kein. VerfarlMngm d«r aramUc venire 

"^'Htr 0 Me /z2^roN*3 2 * IrldiuB. 0 Ue 
10 ^ Zxnn, 0 Dia 5 7 o 1 bis 5 1? Sl^^ 

^ ^r*u'^T*'^r^*llaV. d.r 



dischen Syst as der HLemente eathaltea. 

Es hat sioh ttberrascheadonweise geaeigt, daB sich auf 
der Basis einer legieruag aus Ooid md Palladium, de- 
nen Zustttze von Silber, Indiump Zian, Zink, Iridium 

5 und Eupfer beigemengt siad beaiehtmgsweise beigemengt 
sein kBimen, aowohl dus-^k welters ZTisfitsso von Platin 
lutid/oder vos iilafiestens einem der Elemente der 4., 5. 
und 6. Nebaogruppe des periodlaehea Systems, oder ei- 
ner Komblnation von beiden, legteruingeax heratellen 

10 lossen, die weder die Keramik verfSrben, noch Wanik- 
brttchitfcelt aufsreiaen. iOs beaonders tiberraschend hat 
alch hlerbel herauagestellt, dsfl die an alch zu er- 
wartende ErhBhtrng des Schmelaintervalla durch die 
hochsohmelaenden Zuaatzo von Platin beaiehimgaweise 

15 der El«nente der 4.. 5. und 6. Webengruppe nicht ein- 
tritt. Bie erfindungagefflttfiea ZusStiB© bewirken dagegen 
eine aufierordentlich starke Koraverfeinerung dea Ge- 
fUgea uad elae Brhtthuag der Dehngrenze der Legierun- 
gen. 

20 Als weiterhin ttberraschendhat sich ergeben, daB in 
Gegenwart der erfindungagGHSaeen ZusStze auch bei ail- 
berhaltlgen legierungea Verfarbungen der Keramik aua- 
bleiben* 

AJIB beaondera vortellhaft haben alch Kombinationen der 
25 erfindungageiaaBen Zusatze la Besaug auf die Beseitigung 
der WarmbrUohi^eit erwiesea. Durch die erfiadungage- 
mafien Zuaatze von Platin uad/oder Elemeaten der 4., 5. 
Tmd 6. Hebeagruppe dea periodischen Systems werden die 
Ubrigen Eigenaohaften der Legierungen sum Aufbringen 
30 von Dentalkeramik, zum Beiapiel der warmeauadehnunga- 
koeffizient, nicht ungUastig beelnfluBt. Phyaikaliache 
und meehaaiache Eigenaohaften wi PeinkUmi^eit, 
Warmfeati^ it» Deinagrenae siad denjenigen bekaant r 
goldarmer Legierungen fOr die Hetallkeramik Ub rlegen. 
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Damit lasaen sich dleae erfindungagemaBen goldarmen 
Legierungen auch auflerhalb der Metallic ranlk in der 
allgemeinen Kronen- und BrUckentechnik in VerDindung 
nit Kunatatoffverblendtmgen einaetaen. 

5 Ala ganz Deaondera vorteilhaft haDen aich legierungen 
erwieaen, die neDen 30 Ma 50 ?5 Oold, 35 bia 45 i- 
Palladium, 0 Dia 15 Silber, 0.1 bia 10 ?6 Indium, 
0,1 bia 10 i Zinn, 0 bia 5 ?S Zink, 0,05 bia 2 Iri- 
dic tuid 0,1 bia 2 Kttpfer nooh 0, 1 bia 5 i> Platin 

10 und/oder 0,05 bia 2 f> Haftiium, Riob, Tantal oder 
wolfram enthalten, wobei aucH mSgliche Zombinationen 
dieaer Legierungsmetalle fUr besondere Anwendungafaile 
von Vorteil aein kBnnen. In jedem Pall bewegt aich daa 
Schmelzintervall trotz der oben erwaHnten Vorzttge im 

15 Bereich zwiachen etwa 1.300 und etwa 1.100 C bei 
akzeptablen HSrtewerten und relativ geringen KomgrBa- 
aen kleiner ala 30 yum. 

Einige beiapielhafte erfindungagemftBe Zuaaamenaetzun- 
gen von goldarmen Edelmetallegierungen mit Zuaatzen 
20 von Platin und/oder Elementen der 4., 5. tmd 6. Nebe&- 
gruppe dea periodiachen Syatema aind in der folgenden 
Tabelle . angegeben. 
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